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@) DISPOSITIF COUPE-FEU POUR LA PROTECTION DE PAROiS OU DE STRUCTURES, 

(§y Ce dispositif coupe-feu comprend d'une part un endult 
aoase de ciment gris, de craie, de silice, de matieres isolan- 
tes creuses, d'au moins un element ameliorant la resistance 
k rhumldite et d'autre part un durcisseur de surface constl- 
tu§ par une solution aqueuse transparente de sels min^raux 
en milieu basique. 
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La pr6sente invention a pour objet un dispositif coupe-feu pour la 
protection de parois ou de structures. 

Ce dispositif coupe-feu est plus sp^cialement adapts d la 
protection de cloisons pouvant Stre r6alis6es en parpaings, en carreaux de 

S terre cuite, en b^ton cellulaire, de murs en b6ion, ou de charpentes 
m^taliiques. L'invention vise ^galement un dispositif coupe-feu qui possSde 
une bonne tenue S rhumidit6. 

Les mat^riaux utilises dans le domaine du bdtiment possddent 
des propri6t6s desolation thermique diff^rentes, qui sont gSngralement 

10 mesur^es d Taide du coefficient de conductibiiit^ X. C'est ainsi que le b^ton 
poss6de un coefficient ^ de 1,4 watt,m \''C"\ Le mortier de ciment poss6de 
un coefficient X de 1,2, le platre un coefficient X de 0,40 et le bois un 
coefficient X de 0,35. Le polystyrdne possdde un coefficient X de 0,05. 
Toutefois, de mgme que d'autres isolants traditionnels, le polystyrene n'est 

IS pas stable au-deld de lOOO^C et d^gage des vapeurs toxiques lorsqu'il se 
consume. Le platre poss^de un coefficient d'isolation int6ressant. Toutefois, 
il poss^de une mauvaise resistance d Thumidite, et lorsqu'il est sounnis au 
feu, il relargue Teau qu'il contient, ce qui assure un retard au feu par 
vaporisation. Toutefois, lorsque Teau s'est vaporisee, une cloison r6alis6e 

20 en pIStre ou le revgtement de platre d'une cloison ne poss^de plus de tenue. 

Le but de invention est de fournir un dispositif coupe-feu qui 
r6siste S rhumidit6, qui assure une bonne isolation thernnique, et qui retarde 
la propagation du feu. 

A cet effet, le dispositif coupe-feu qu'eile concerne, comprend 

25 d'une part un enduit d base de ciment gris, de craie, de silice, de matidres 
isolantes creuses, d'au moins un 6l6ment am6liorant la resistance d 
I'humidite et d'autre part un durcisseur de surface constitu6 par une 
solution aqueuse transparente de sels min^raux en milieu basique. L'enduit, 
qui se pr^sente sous la forme d'une poudre est gdche avec de Teau afin 

30 d'obtenir une pate applicable sur le support manuellement ou e la machine. 
Le retard au feu d6pend de r6paisseur appliqu^e, avec un minimum de 
I'ordre de 1 cm. 

Le durcisseur se pr^sente sous forme d'un liquide visqueux qui 
est applique sur Tenduit par projection ou badigeonnage, apres sechage de 
3S Tenduit. 

Le retard au feu de ce dispositif repose sur plusieurs 
phenomenes qui se superposent. L'enduit assure une bonne isolation avec 
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un coefficient de conductibilit6 X de I'ordre de 0,13 watt.m\'C*^ aux 
isolants traditionnels comme le polystyrene, I'enduit est stable au deld de 
lOOO^C et ne d^gage aucune vapeur toxique. Cela est dO notamment au 
fait que tous les composants du dispositif sont des composants minSraux. 

S Lorsque le dispositif est soumis d une augmentation de 

temperature, le dioxyde de carbone qui est d6gag6 6 environ 400®C vient 
au contact de la couche de surface form^e par le durcisseur, et fait gonfler 
ce film de protection assurant la formation d'une couche d'isolation 
gazeuse. Lorsque la temperature augmente, d partir de 800 ^C, la couche de 

10 durcisseur fond, assurant la liberation du C02. Ce degagement de C02 
contribue e lutter centre Tincendie et d en limiter les consequences. En 
raison de la presence de silice, il se produit une phase de vitrification qui 
participe d la protection de la structure sur laquelle le dispositif coupe-feu a 

ete depose. 

IS II convient de noter que les materiaux utilises sont 

exclusivement d'origine minerale, aucun produit toxique ne se degage 

lorsque le dispositif coupe-feu est soumis e une elevation de temperature. 

Lors du refroidissement, la couche vitrifiee adhere parfaitement sur I'enduit, 

stabilisant ainsi la structure e proteger. Enfin, le pH basique de I'ensemble a 
20 un effet de passivite sur les metaux ferreux, ce qui permet de proteger des 

structures m6talliques telles que des charpentes, non seulement centre le 

feu, mais encore centre la corrosion. 

Suivant une caracteristique de Tinvention, Tenduit contient au 

moins un element de rheologie et d'adhesivite, qui peut Stre constitue par 
25 de rether de cellulose. 

II convient de noter que le ciment gris joue le rdle de liant 

hydraulique poss6dant une bonne tenue d Thumidite. 

La craie constitue un agent de decarboxylation permettant la 

formation de C02 lors d'une elevation de temperature. 
30 La silice assure la durete de I'enduit, ainsi que sa tenue d haute 

temperature. 

Avantageusement I'enduit contient des matiSres isolantes 
creuses constituees par un melange de micro-spheres de verre (noblite) d'un 
diametre de Tordre de 50 d 60 // et de spheres de silice cuite expansee 
35 (perlite) d'un diametre de Tordre de 500 e 600 /j. Ces matieres isolantes 
creuses aliegent le produit tout en permettant de retenir de Tair. Ces 
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mati6res permettent de charger le produit sans utiliser de fibres, ce qui 
favorise les conditions de lissage de I'enduit. 

Suivant une autre caractSristique de rinvention, Tenduit contient 
un ^l^ment am^liorant sa resistance intrinsdque et sa resistance d 
5 rhumidit6, constituS par un siliconate iix6 sur une cliarge poreuse telle que 
de la silice. 

Conform6ment S une forme de realisation, I'enduit possdde pour 
988 parties, la composition pond^rale suivante : 



- ciment gris 450 
10 - craie 50 

- silice 350 

- matiferes creuses 80 

- silice cuite expans^e 30 

- siliconate 25 
IS - ether de cellulose 3 



L'enduit se pr^sente sous forme d'une poudre poss^dant une 
densite apparente de I'ordre de 0,7 kg. 1"^ . Cette poudre est gSchee avec 
de reau pour obtenir une density de 1,1 kg. V\ Le pH de la pdte est de 
I'ordre de 13. 

20 La resistance intrinseque d Tarrachement de I'enduit sec est 

d 'environ 5 bars. 

L'adherence de I'enduit sur du beton ou de la terre cuite est 
superieure d 5 bars. 

Pour sa part, le durcisseur peut etre constitue par une solution 
25 aqueuse de silicate de soude, avec une densite de Tordre de 1,25 kg. . La 
teneur en extrait sec est d'environ 40 % et le pH est de I'ordre de 12. 

La concentration en extrait sec est importante dans la mesure ou 
il convient de saturer la surface en silicate. Le pH doit etre fortement 
basique pour etre compatible avec le pH de I'enduit. 
30 Apres avoir ete gdche, I'enduit est applique sur le support dont 

la protection doit etre realisee. L'epaisseur d'enduit est fonction de la 
qualite de protection recherch6e. Cette epaisseur peut etre de I'ordre de 
quelques millimetres, par exemple de I'ordre de 7 d 10 mm. Apr6s s6chage, 
le durcisseur est applique d la surface de Tenduit par projection ou 
35 badigeonnage. 

Comma il ressort de ce qui precede, invention apporte une 
grande amelioration a la technique existante en fournissant un dispositif 



2813882 



4 

coupe-feu de composition simple et 6conomique, pouvant §tre appliqu6 d 
I'aide de techniques de mise en oeuvre traditionnelles dans le domaine du 
bdtiment. 

Comme il va de soi Tinvention ne se limite pas d la seule 
composition de ce dispositif coupe-feu d^crite ci-dessus d titre d'exemple^ 
elle en embrasse au contraire toutes les variantes demeurant dans le cadre 
de protection des revendications. 
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REVENDICATIONS 

1. Dispositif coupe-feu pour la protection de parois ou de 
structures, caract6ris6 en ce qu'il comprend d'une part un enduit d base de 

5 ciment gris, de craie, de siiice, de matiSres isolantes creuses, d'au moins un 
616ment am6liorant la resistance S rhumidit6 et d'autre part un durcisseur 
de surface constituS par une solution aqueuse transparente de sels 
minSraux en milieu basique. 

2. Dispositif coupe-feu selon la revendication 1, caract6ris6 en 
10 ce que Tenduit contient au moins un element de rh^ologie et d'adii6sivit6. 

3. Dispositif coupe-feu selon I'une des revendications 1 et 2, 
caract^ris^ en ce que Tenduit contient des matiSres isolantes creuses 
constitutes par un melange de micro-sphdres de verre (noblite) d'un 
diam^tre de Tordre de 50 d 60 // et de spheres de silice cuite expanste 

IS (perlite) d'un diamdtre de I'ordre de 500 S 600 pi. 

4. Dispositif coupe-feu selon Tune des revendications 1 S 3, 
caracttrisS en ce que Tenduit contient un 6l6ment amtliorant sa resistance 
intrinsdque et sa resistance d Thumidite, constitue par un siliconate fixe sur 
une charge poreuse telle que de la silice. 

20 5. Dispositif coupe-feu selon la revendication 2, caracterise en 

ce que reiement de rheologie et d'adhesivite est constitue par de rether de 
cellulose. 

6* Dispositif coupe-feu selon Tensemble des revendications 1 d 
5, caracterise en ce que Tenduit possdde pour 988 parties la composition 
25 ponderale suivante : 

- ciment gris 450 

- craie 50 

- silice 350 
' matieres creuses 80 

30 - silice cuite expansee 30 

- siliconate 25 

- ether de cellulose 3 

7. Dispositif coupe-feu selon Tune des revendications 1 d 6, 
caracterise en ce que le durcisseur comprend une solution aqueuse de 

35 silicate de soude. 

8. Dispositif coupe-feu selon {'ensemble des revendications 1 d 
7, caracterise en ce que Tenduit se pr6sente sous forme de poudre. 
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destin6e d §tre gSch^e avec de Teau pour former une pate poss^dant un pH 
de 13, tandis que le durcisseur se pr^sente sous forme d'une solution 
aqueuse ayant un pH de 12. 
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